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Bei bipolaren Batterien mussen die Elektroden so 
eirrgebaut sein, daB sie fliissigkeitsdicht gegenein- 
ander abgeschlossene Zellen bilden, die beiden Be 
legungen jeder Elektrode also keine elektrisch 
5 ieitenden Verbindungen iiber den Elektrolyt der 
benachbarten Zellen zueinander besitzen. Dies hat 
man bei den bisher bekanntgewordenen Vor- 
schlagen dadurch zu erreichen versucht, daB man 
die bipolaren Elektroderiplatten in die Seitenwande 
io und den Boden eines Behalters isoliert und flussig- 
keitsdicht eingebettet (Fall i) oder unter Zwischen- 
schaltung-geeigneter Isolierrahmen (eventuell unter 
Mitverwendung von Klebemitteln oder Kittstoflen) 
sowie zweier Stirnwande durch Zusammenpressen 
15 zu einer Batterie yereinigt hat (Fall 2)> 

Diese Ausfuhrungen haben jedoch den Nachteil, 
daB sie mit der Zeit undichf werden, und zwar in 
. erster Linie innerhalb der Bodenwand; und an den 
Bodenkanten, da diese Teile gegenuber den Seiteh- 
20 flachen erhohter mechanischer Beanspruchung aus- 
gesetzt sind, die leicht zura Ausbrockeln der Dich- 
tungsmasse (Fall i) bzw. zur Lockerung der PreB- 
teile fiihren kann (Falls). GemaB vorliegender 
Erfindung wird nun in neuartiger, einfacher Weise 
25 gerade an der gef ahrdeten Bodenwand. bzw. an den 
Bodenkanten eine" absolut sichere Abdichtung der 
bipolaren Elektroden und daruber hinaus eineReihe 
weiterer wesentlicher Vorteile erzielt: 

Bei dem neuen Akkunialator sind im Fall i die 
3 o bipolaren Elektroderiplatten, welche aus einer 
stroml eitenden Trage r wand mit positiver und rtega - 
■"t^FMasse^uf^erenbeMen SeiteujlaSen^s^^, 
~hur in die be'iden Seitenwande des Behalters in an 
sich bekannter Art isoliert eingebettet, wahrend die 
35 iXJnterkanten durch erne am Boden des Behalters be- 
findliche nichtleitende, gegenuber dem Elektrolyt 
indiflferente, nicht mischbare und spezifisch 
schwerere Flussigkeit abgedichtet wird. Zweck- 
maBig baut man die Platten mit einem gewissen Ab- 
40 stand vom Boden des Behalters ein, um einen 
groBeren Schlammraum zu erhalten (Abb. 1). 

Im Fall 2 werden die Elektroderiplatten unter 
Zwischenschaltung geeigneter Isolierstabe (zur Ab- 
dichtung der Seitenkanten) und zweier Stirnwande 
45 durch Zusammenpressen zu einem Elektrodensatz 
vereinigt, der jedoch nach unten often ist <Abb. 2). 
Dieser Satz wird in einen passenden Behalter, der 
am Boden mit der schon genannten elektrisch nicht - 
Ieitenden, gegenuber dem Elektrolyt indifterenten r 
50 nicht mischbaren und spezifisch schwereren Fliissig- 
keit und daruber mit Elektrolyt gefullt ist, so weit 
eingehangt oder gestellt, dafi die Elektrodenplatten 
in die isolierende Flussigkeit hinreichendeintauchen. 
AuBer der absolut sicheren Isolation innerhalb 
55 der Bodenwand bzw. an den Bodenkanten ergeben 
sicheine weitere Reihe zusatzlicher Vorteile, die als 
solche durch die Eigenart der Konstruktion bedingt 
sind, namitch die, daB einmal der Plattensatz bzw. 
bei verpreBten Platten die Platten selbst leicht aus- 
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gewechselt bzw. gereinigt werden konnen, zuni an- 
deren dadurch, daB ein beliebig groBer Schlamm- 
raum geschaften ist, in dem die abf allenden Teilchen 
hermetisch von -der isolierenden Flussigkeit um- 
geben werden und somit nicht AnlaB zu Kurz- 
schlussen geben konnen. Diese Vorteile ermoglichen 65 
ferner, daB die Elektroden verhaltnismaBig eng ein- 
gebaut werden konnen, was bei den bisherigen bipola- 
ren Elektroden nur mit Schwierigkeiten verbunden 
war. Gleichzeitig kann im Fall 2 eine derartige 
Anordnung auch als Tauchbatterie Verwendung 70 
finden. wo also die Plattensatze wahrend der Lage- 
rung bzw. in Ruhe getrennt von dem Elektrolyt 
aufbewahrt werden mussen, indem in einf ach aus- 
zufuhrender Art der Plattensatz bei Inbetrieb- 
setzung der Zelle in den mit Isolierflussigkeit und 75 
Elektrolyt gefullten Behalter eingetaucht bzw. ein- 
gestellt wird, was . bei den bisherigen bipolaren 
Zellen nur auf hochst umstandliche Art und Weise, 
namlich durch jeweiliges Fiillen bzw. Entleeren der 
einfachen Zellen mit Elektrolyt moglich war. . . 80 

Als Beispiel eines fliissigen Abdichtungsmittels sei 
fur eine bipoiare Bleibatterie Trichlorathylen ge- 
nannt. Dieses ist ein Nichtleiter, gegen Schwefel- 
saure chemisch indifferent, nicht mischbar, nicht 
brennbar, Siedepunkt 88°, und hat ein spezifisches 85 
Gewicht von 1,47. Fur Dichtungs- und Behalter- 
material kann man dann beispielsweise einen hart- 
baren . Kunststoff nehmen. 

Die Zeichnung zeigt, und zwar Abb. 1 in An- 
sicht den Elektrodensatz mit Behalter und Abb. 2 90 
die Einzelheiteh des Platteneinbaiis. 

Dabei sind 1 der Elektrodensatz, 2 der Behalter.. 
3 das fliissige Abdichtungsmittel, zugleich Schlamm- 
raum, 4 der Elektrolyt, 5 die Elektrodenplatten, 
6 die Stirnwand des Einbaus, 7 die Isolierstabe. 95 

P AT EN TANS PRO CHE: 

•I. Akkumulator,. bei dem idie bipolaren Elek- 
troden in an sich bekannter Weise in die Seiten- 
wande eines Behalters isoliert und fliissigkeits- 100 
dicht eingebettet bzw. eingelassen sind, der- 
gestalt, daB ihre unte. 2 Abdichtung durch eine 
nichtleitende, gegenuber dem Elektrolyt che- 
misch indifferente und nicht mischbare, al>er 
spezifisch schwerere Flussigkeit erfolgt. *°5 

2. Akkumulator nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi ein aus einer beliebigen 
Zahl in an sich bekannter Weise an den Seiten- 
kanten isoliert und fliissigkeitsdicht verklebter 
bzw. verkitteter oder verpreSter bipolarer 110 
Elektroden bestehender Elektrodensatz so in den 
Behalter eingehangt oder eingestellt ist, dafi die 
Unterkanten der Elekroden hinreichend in die 
Isolierflussigkeit eintauchen. 

3. Akkumulator nach Anspruch 1 und 2, da- 115 
durch gekennzeichnet, dafi die Isolierflussigkeit 

fur die Bodenabdichtung aus Trichlorathylen 
l>esteht. 
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